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AVANT-PROPOS. 



Depuis quelques ann^es la Photographie a 
fait de tels progr^s que cet art est main tenant 
arriv6 k des r^sultats vraiment merveilleux. 

On cherchait depuis longtemps une prepa- 
ration poss^dant les propii^t^s du collodion 
humide sans en avoir les inconv^nients, c^est- 
i-dire une substance sensible s^che pouvant 
Atre pr^par^e k Tavanee et conserv^e ind^fini- 
ment tout en pr^sentant la rapidity des sub- 
stances pr^par^es au moment d'op^rer. Ge 
desideratum a ^t^ non seulement atteint, mais 
d^pass^, attendu que les plaques au gi latino- 
bromure d'argent, universellement employees 
aujourd'hui, joignentauxavantages des prepara- 
tions s^ches celui d'etre beaucoup plus rapides 
que les plaques au collodion humide. La sensi- 
bility de cette substance est, en effet, prodi- 
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gieuse : un cinquanti^me, un centi^me, m^me, 
de seconde siiffit pour oblenir un cliche ! 

La fabrication de ces plaques sensibles est 
devenue tout a fait industrielle, et Ton trouve 
aujourd'hui dans le commerce des plaques tr^s 
bien pr^parees k des prix tels qu'il n'y aurait 
aucun avantage a les preparer soi-m£me, de 
sorte que les amateurs, d^barrass^s des ope- 
rations fastidieuses que n^cessitait autrefois 
la Photographic, peuvent roaintenant se consa- 
crer exclusivement a la partie interessante de 
cet art. 

II n'y a, pour ainsi dire, plus d'apprentissage 
k faire ; une personne ne s'etant jamais occup^e 
de photographic pent en une heure 6tre assez 
au courant pour produire un cliche. Nous ne 
dirons pas un cliche artistique, on ne devient 
pas artiste photographe en si peu de temps, mais 
un cliche acceptable au point de vue purement 
photographique . 

On pent interrompre les operations sans 
inconvenient, rien ne s^alt^re^ les plaques se 
conservent indefiniment, elles sont toujours 
prates, on les emploie quand on veut et lors- 
qu'on les a exposees on peut attendre pour les 
developper. 
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Peu de materiel, quelques produits suflGsent, 
le tout peut tenir dans une boite. Enfin le plus 
grand avantage de ce proc6d6 c'est qu'il n'exige 
pas de laboratoire ; une chambre quelconque, le 
soir, peut en tenir lieu. 

Les substances chimiques dont on se sert ne 
tachent pas les mains; les manipulations sont 
simples et les insucc^s peuvent 6tre facilement 
^vit6s si Ton apporte un peu de soin dans la 
mani^re d'op^rer et quelque attention a la lec- 
ture des instructions contenues dans ce petit 
Manuel. 

EUG. DUMOULIN. 



LA PHOTOGRAPHIE 



SANS LABORATOIRE. 



PROCfiDfi AU GfiLATINOBROMURE. 

Avec le proced^ au gelatinobromiire le labo- 
ratoire n'est pas n^cessaire, surtout si Ton se 
propose de faire le paysage, car, dans ce cas, le 
plus simple est de developper le soir les plaques 
que Ton a expos^es dans la journ^e. 

Pour le portrait et les autres genres de pho- 
lographie, on peut egalement s'en passer, puisque 
rien n'oblige a developper de suite. 

Gependant, comme il se peut que des per- 
sonnes ayant deja un laboratoire desirent Tuti- 
liser de jour pour ce procede, nous ferons 
remarquer que. vu leur extreme sensibilite, les 
plaques au gelatinobromure ne pourraient, 
sans inconvenient, etre manipulees dans un 
cabinet noir installe pour le collodion humide* 
II est indispensable de prendre les plus grandes 

£. DUMOULIN. I 
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precautions pour eviter les voiles; il faut done 
avoir soin de veiller a ce que la lumiere blanche 
ne s'infiltre par aucune fissure, si petite qu'elle 
soit. De plus, le jour ne doit p^n^trer dans le 
laboratoire qu'au travers d'un carreau rouge 
fonc6 ou, mieux, d'un carreau rouge double 
d*un carreau jaune. 

La fen^tre doit etre petite et, autant que pos- 
sible, expos^e au nord; en tons cas il faut eviter 
que le soleil ne frappe dcssus. 

Materiel. 

Les manipulations pour I'oblention des cli- 
ches necessitent le materiel snivant : 

5 cuvettes dont une en porcelaine ou en 
verre moule ; quant aux autres, elles peuvent 
etre soit en bois ou en carton vernis, soit 
en porcelaine, en faience ou en simple terra 
vernissee, ou encore en metal vernis ou 
emaille; 

2 entonnoirs; 

2 verres a bee gradues; 

I s^choir; 

I lanterne a verre rouge ; 

I feuille de verre jaune; 

Quelques flacons ou bouteilles pour leS 
diverses solutions. 
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Prodnits chimiqnes. 

Voici main tenant la liste des produits thi- 
miques necessaires, avec Pindication des quan- 
tit^s a se procurer pour commencer : 

Oxalate de potasse neutre. . . i^z 

Sulfate de fer pur SooR*" 

Acide tartrique 5o 

Bromure de potassium .... 5o 

Hyposulfite de soude iH 

Bichlorure de mercure (poison 

violent) aos*" 

Ammoniaque liquido loo 

Alun 5oo 

S'etant procure les produits chimiques ci- 
dessus enonc^s, on prepare les bains suivants : 

Bain de fer. 

Eau 5oo^^ 

Sulfate de fer pur i5oS'' 

Quand le sulfate de fer est dissous,on filtrc 
et I'on ajoute 4*' d'acide tartrique. Cette solu- 
tion se conserve tres longtemps, a la condition 
qu'elle soit dans une bouteille en verre blanc et 
qu'on ait le soin de laisser cette bouteille 



« 

expos^e k la lumiere, sur le rebord d'une 
fen^tre, par exemple. 

II est preferable, pour faire ce bain, d'em- 
ployer de I'eau distUlee ou de pluie; n^anmoins 
Teau ordinaire, si toutefois elle n'est pas trop 
calcaire, pent suffire, mais alors il faut filtrer 
avec soin avant d'ajouter Taclde tartrique. 



Solution d'ozalate. 

Eau i^it 

Oxalate neutre de potasse.. , Soos' 

Autant que possible employer de Teau dis- 
till^e ou de I'eau de pluie. Si Voxx n'a a sa 
disposition que de Teau ordinaire, on peut s'en 
servir, mais toujours a la condition que cette 
eau ne soit pas trop charg^e en sels cal- 
' c aires. 

La dissolution des Soo*"* d'oxalate dans le 
litre d'eau est assez longue a s'effectuer, a moins 
que Ton ne fasse ti^dir Feau. Quand la disso- 
lution est complete, on laisse refroidir et reposer 
quelque temps ; si Ton a employ^ de Teau ordi- 
naire, il se forme un precipite au fond du flacon ; 
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on d^cante alors la partie claire ou, raieux, on la 
filtre. 

Bain de fizage. 

Eau ordinaire |iit 

Hyposulfite de soude iSoe^ 

Bain d'alnn. 

Eau ordinaire ii»t 

Alun en poudre looe^ 

Les solutions d'oxalate,d'hyposulfiteetd'alun 
se conservent tr^s bien. 

On prepare toutes ces solutions au plus tard 
la veille du jour ou i'on part en excursion pho- 
tographique, afin de tro.uver tout pr^tau retour, 

Developpement. 

La nuit ^tant venue, on commence par dis- 
poser les divers ustensiles necessaires dans la 
pi^ce qui doit servir de laboratoire (nne cuisine 
pourvue d'un evier et d'un robinet d'eau est 
I'endroitle plus commode), et apr^s avoir pris 
la precaution de se garantir de toute lumiere 
pouvant venir de Texterieur, on allume la lan- 
terne, a verre rouge, devant laquelle on place le 
verre jaune, puis on dispose les cuvettes dans 



J. 
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I'ordre suivant, en ayant soin de ne pas poser la 
premiere (celle au developpement) trop pres de 
la lanterne, la distance de o™,3oa o™,4o est 
line distance convenable : 

1° Une cuvette (de preference en porcelaine 
ou en verre moule) pour le developpement; 

2® Une cuvette pour le lavage ; 

3® Une cuvette pour le fixage ; 

4** Une cuvelte pour Talunage ( ' ). 

II est bon d'avoir, dans la piece ou Ton op^re, 
en outre de la lanterne rouge, qu'on laisse 
constamment allumee, un autre luminaire, soit 
bougie, soit petite lampe a essence, que Ton 
eteint chaque fois que la plaque que Ton mani- 
pule doit ^tre soustraite aux rayons actiniques, 
et que Ton rallume aussit6t que le cliche ne 
craint plus ces rayons (-). 

Les cuvettes etant dispos^es comme nous 
venons de Tindiquer , on mesure dans un 
verre gradue (^) : 



(') La cinquierne cuvette est destinee au renforcement. 
Voir plus loin (p. i3.) 

( * ) Voir DuMouLiN, la P ho tog rap hie sans maitre, Chap. II, 
page i3. In-i8 jesus, avec figures; 1890 (Paris, Gauthier- 
Villars et fils). 

(3) Les doses iadiqu^es soat pour une demi-plaf}uc 
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Bain d'oxalate {voir p. 4) • • • • ^^^^ 

Bain de fer ( » p. 3). . . . i5<=<^ a 2occ 

et I'on ajoiite a ce melange quelques gouttes 
d'une solution de bromure de potassium a lo 
pour 100. 

Pour un portrait, on met environ lo gouttes 
de cette solution, tandis que, pour un paysage, 
il est pr6f6rable de mettre une vingtaine de 
gouttes. 

Quant au bain de fer, la dose de 1 5^*^ convient 
lorsqu'on desire des cliches doux; une plus 
forte dose donne des cliches plus in tenses, mais 
quelquefois moins d^tailles. 

En tout cas, il ne faut pas d^passer la pro- 
portion de 20^^ de fer pour la dose de 6o^^ d'oxa- 
late, c'est-a-dire qu'il ne faut pas que la dose 
de bain de fer exc^de le tiers, en volume, de la 
dose de bain d'oxalate; autrement, il y aurait 
decomposition du melange. 

Un point tres important, sur lequel nous 
appelons I'attentlon des debutants, c'est de ver- 
ser le bain defer dans le bain d^ oxalate. 



(i2Xi8); il faudrait, par consequent, les doubler pour 
une plaque entiere (i8 x 24) et les diminuer de moitie 
pour une plaque quart (o x 12 ). 
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Si Ton faisail I'mverse, il en r^sullerait uit 
pr^cipil^ et le melange ne pourrait ^tre utilise. 

La liqueur qui constilue le bain de d^velop- 
pement doit filre limpide et d'une belle couleuv 
orang^e. 

Au moment de d^velopper, le bain qu'on a 
pr^pav^ dans le verre gradu6 est vers6 dans la 
cuvelte (en porcelaine ou en verre) destin^e a 
cet usage. 

Alors, tout 6Unt prfit pour commeDcer I'ope- 
ration, on ^teint la bougie (ou petite lampe) 
qui sen de second (uminaire, ne conservant, 
pour s'eclairer, que la lanterne a verre rouge 
devant laquelle on a plac6 la feuille de verre 
jaune ; puis on sort la plaque du chfissis et on la 
plonge dans la cuvette ou se trouve le bain dc 
developpement, en agitant celle-ci de fa90n que 
le liquide mouille bien r^guli^rement la plaque. 

Si la pose a €t6 convenable, I'image com- 
mence a paraitre apr^s une minute environ 
d'immersion. 

Les grandes lumieres se marquent d'abord, 
les details apparalssent ensuite, plus ou moins 
rapidement, seion que la plaque a ^t^ expos^e 
plus ou moins de temps. 

Si I'image apparait brusqitemenl et se voile 
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presque aussit6t, c'est que la pose a ^t^ exag^- 
ree. An contraire, si, an bout de plusieurs mi- 
nutes, Fimage n'atteint pas Tintensit^ voulue, 
c'est que la pose a ^te insuffisante. 

Les debutants doivent s'attendre k sacrifier 
quelques plaques pour connaitre le point auquel 
il convient d'arr^ter le d6veloppement. 

U faut pousser le cliche bien au deli de Tin- 
tensite qu'il doit avoir, etant termine, attendu 
qu'il perdra consid^rablement au fixage lorsque 
I'hyposulfite aura d^pouille la gelatine de toutes 
les parties de bromure non impressionnces. 

II est difficile de se rendre compte de Tinten- 
site de I'image en la regardant par transparence, 
raais on peut se guider en examinant Tenvers 
de la filaque. Lorsque I'inAage s'y voit confuse- 
inent, c'est un indice que la couche sensible a 
et^ completement traversee par le liquide rev^- 
lateur. C'est a ce moment qu'il convient d'arrfi- 
ter le d^veloppement ; mais, nous le repetons, 
il y a la une affaire d'habitudc, qui s^acquiert 
d'ailleurs bien vite par la pratique. 

Fixage. 

Quand on juge que le developpement est 
suffisant, on retire la plaque de la cuvette en por- 
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celaine et on la plonge dans la cuvette suivante 
ou Ton a prealablement verse de Teaii ordinaire ; 
on I'agite quelque temps dans cette cuvette, 
puis on la lave en renouvelant I'eau deux ou 
trois fois. On verse alors dans la troisieme 
cuvette , celle destin^e au fixage et qui ne 
doit jamais servir qu'a cet usage, environ loo" 
de la solution d'hyposulfite de soude. On laisse 
le cliche dans ce bain fixatif jusqu'a ce qu'ii 
soit completement depouille, ce dont on s'as- 
sure en examinant I'envers de la plaque; tanl 
qu'on apergoit des parties blanches , il faut 
laisser le clich6 dans le bain d'hyposulfite, el 
meme quelques minutes encore apres que toute 
trace blanchatre a disparu. Le fixage est assez 
long, la gelatine ne se depouillant que tr^s len- 
tement du bromure d'argent non impressionne. 
On pourrait, a la rigueur, fixer plusieurs cliches 
dans le meme bain, mais la solution d'hyposul- 
lite etant d'une valeur presque nuUe, il est pre- 
ferable d'employer une dose nouvelle de bain 
fixatif pour chaque cliche. 

II est tres important de se laver les mains 
avec soin apres le fixage d'un cliche, car la 
moindre trace d'hyposulfite conservee aux doigts 
et mise en contact avec une nouvelle plaque a 
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developper produirait des laches noires inde- 
l^biles, 

Alnnage. 

A.U sortir du bain fixatif, le cliche doit ^Ire 
lave sur ses deux faces, rince a plusieurs eaux 
et mis ensiiite a tremper daos la qiialrieme 
cuvette, ou I'on a prealablement verse de la 
solution d'alun en quantite suffisante pour bai- 
gner abondamment la plaque. Ce bain d^alun 
pent servir plusieurs fois sans inconvenient, il 
suffit de le filtrer avant de le vers-er dans la cu- 
vette ; a la fin d'une seance de developpenient, 
on le reverse dans le flacon pour servir de nou- 
yeau a la seance suivante. li n'est utile de le 
renouveler que lorsqu'il commence a se salir, 
c'est-a-dirc apres trois ou quatre seances. 

On laisse le cliche de dix a quinze minutes 
dans le bain d'alun ; quand on le retire et qu'on 
Texamine par transparence, on voit qu'il s'est 
tout a fait ^clairci ; on le rince alors a plusieurs 
eaux et cnfin on le met a tremper dans un 
baquet ou un seau plein d'eau, en ayant soin 
de le placer verlicalement ou tout au moins dans 
une position se rapprochant le plus possible de 
la verticale; ou laisse ce premier cliche se- 



joiirner dans le seau ou ie baquet pendant tjti'oD 
piocede au developpement d'un second cliche, 
et ainsi de suite jusqu'fk ce que toute !a serie 
des cliches d^velopp6s se trome r^unie. Qusnd 
le dernier chclie mis dans ce baquet s'ytroave 




dcpuis au mo!ns une demi-lieiire, on prend le pre- 
mier qui y a ^t^ depos^, on le rince quelques 
minutes sous un robinet, puis on le porle sur le 
sechoir i^fig- 1) ; on fail de m^me pour les aulres. 
Les cliches sont alors termines, il n'y a plus qu'a 
les laisser secher, ce qui demande plusieurs 
licures; il fauL eviler de les faire secher au feu, 



— 13 



Insncces. 



Le cliche termini peut presenter certains dc- 
fauts : il peut ^tre trop intense, ce qui indique 
que le developpement a ^te trop prolonge ; dans 
ce cas, il faut le descendre, e'est-^-dire Taf- 
faiblir. 

Quand, au contraire, le cliche manque dc 
vigueur, on peut, en le remplagant, I'amener a 
I'intensite voulue. Mais occupons-nous d^aboid 
des cliches trop pousses; nous reviendrons en- 
suite au renforcement. 

Affaiblissement des cliches trop intenses. 

Pour descendre un cliche trop vigoureux, on 
fait d'abord dissoudre dans loo^*' d'eau 2^^ de 
prussiate rouge de potasse; puis on melange 
cette solution a lOo" de bain fixatif (hyposulfite 
de sonde ^ i5 pour 100. Voir p. 5). 

Quand ce melange est effectue, on y plonge 
le cliche k affaiblir qu'on a eu le soin de laisser 
tremper, au prealable, environ un quart d'heure 
dans de I'eau ordinaire. 

L'action de cette liqueur est assez rapide ; 
aussi faut-il surveiller avec attention le cliche 
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que Ton traite et le sorlir des qu'on a alteint le 
degre voulu. On plonge alors le cliche dans 
line cuvette d^eau, on le rince bien, puis on le 
laisse secher. 

Renforcement. 

Quand nn cliche est trop faible, si toutefois 
11 n'est pas voile ('), c'est-a-dire si, quoique 
rnanquant generalement d'intensite, il presente 
neanmoins des details dans toutes les parties, il 
est facile de remedier a ce defaut; il suffit de le 
rcnforcer au moyen du bichromate de mercure. 
Mais, avant de proceder au renforcement, il 
faiit laisser secher le cliche (car en sechant il 
prendra de I'intensite), et, ce cliche etant sec, 
en tirer une epreuve en ayant soin de couvrir 
le chassis positif d'un verre depoli, afin d'atte- 
nuer la lumiere. Ce n'est que dans le cas ou 
I'epreuve positive tir^e dans ces conditions ne 
presenterait pas suffisamment de details dans 
les demi-teintes, qu'il faudrait renforcerle cliche. 
A cet effet, on commence par le faire tremper 
dans une cuvette contenant de Peau ordinaire, 
pendant cinq minutes, de fagon a ramollir la 

**■ -■! — .1 ■■ ■ ■ II ■■__■■■■ — ■■ — -■ ■ - . I !■■ »■..■■ ■■ -— - ~ 

(*) Voir plus loin, ipreu^es voilees) page i-y. 
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coiiche et rimbiber bien r^giili^rement, puis, 
apres Tavoir 6gouU^, on le plonge dans le bain 
suivant que Ton a vers^ dans la cinquieme cii- 
velte (exclusivement consacree k cet usage). 

Eau distillee 200" 

Bichlorure de mercure ( * ) . . 8s' 

Dans ce bain le cliche blanchit rapidemenl; 
s'il ne doit ^Ire que legerement renforc^, il faut 
le retirer promptement. II deviendra d'autant 
plus intense qu'il aura sejourn^ plus longtemps 
dans le bichlorure. Au sorlir de ce bain, on rince 
le cliche a plusieurs eaux, puis on le plonge dans 
une cuvette contenant de I'eau ordinaire dans 
laquelle on a pr^alablement verse quelques 
gouttes d'ammoniaque liquide. II faut agiter 
cette cuvette avant d'y plonger le cliche, afin 
que I'ammoniaque se repartisse bien reguliere- 
ment dans Peau. Le cliche plough dans ce bain 
ne tarde pas k noircir; on arrete alors Taction 
quand on juge Tintensite suffisante; apr^s quoi 
on lave avec soin le cliche et on le laisse secher. 

Toutes les operations du renforcement peu- 
vent se faire en pleine lumi^rc. 



(') Nous rappellerons que le bichlornre de mercure 
(sublim^ corrosif) est un poison des plus violents. 
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L'inconv^nient dc ce procede, c'est qu'on du- 
passe quelqiiefois le bul a alteindrc; d'lin cliche 
Irop faible on fail un cliche trop fort; c'esi 
pourquoi il faul agir avec management. Du 
resle, si aprSs un premier renforcement on Iroii- 
vait que le cliche idl encore trop faible, on 
pourrail recommencer I'operation sans incon- 
venient. 

Le bain de bichlorure n'a pas besoin d'tire 
renouvel^ a chaque operation, mais il s'aEfaiblil 
par la proportion d'eau qu'y apporte cliaquc 
cliche qu'on y plonge; c'est pourquoi il est n^- 
cessaire de le remonler de temps en temps en y 
ajoulantun pen de bichlorure; du reste, la dose 
de 4 pour lOo n'est pas rigoureuse, on peiil 
m^me employer une solution a saturation ; ncan- 
nioins, une sohition plus faible est pri^f^rable, 
parce que Paction ^lanl moins rapide il est plus 
facile de la surveiller. 

II est inutile de renforcer les cliches prescn- 
tant des oppositions tres fortes de noir el <ic 
blanc sans details dans les demi-teintes.Laposc, 
dans ce cas, a ete beaucoup trop conrtc ; il n'y 
a pas de remedc. 
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fprenves voilees. 

Quand un cliche est voile, c'est-a-dire faible 
dans toutes ses parties, et presentant un ton 
gris general, sans vigueur dans les noirs et sans 
transparence dans les blancs, c'est que la pose 
a ete excessive ou que la plaque a recu du jour 
avant ou apr^s la pose. L^ encore, il n'y a pas 
de remede; il est inutile d'essayer de renforcer, 
on n'obtiendrait pas un bon r^sultat. 

Gependant lorsque, avant de commencer le 
developpement d^une plaque, on a lieu de sup- 
poser qu'elle a ete exposee plus que le temps 
necessaire, on pent quelquefois en obtenir un 
bon cliche, malgre cet exces de pose, en for- 
Qant la dose de bromure; dans ce cas le d^ve- 
loppement se fait beaucoup plus lentement. 

Taches. 

Si un cliche pr^sente des taches noires in- 
tenses, soit en ronds, en etoiles ou bien en ra- 
meaux partant des bords de la plaque, cela pent 
provenir de traces d'hyposulfite ayant atteint la 
plaque avant ou pendant le developpement. 
Una quanlite excessivement minime peut agir; 
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line goiitte d'une solution meme tr^s faible, telle 
que Teau de lavage apres le fixage, qui jaillirait 
sur un cliche au developpement suffirait pour 
tacher ce cliche d*une fagon irremediable ; aussi 
conseillerons-nous de se placer, pour toutes les 
operations relatives au fixage, le plus loin pos- 
sible de la cuvette au developpement et nous 
insisterons sur la recommandation d^ja faite de 
se laver les mains avec le plus grand soin apres 
avoir fix^ un cliche, si I'on doit, apres celui-la, 
en developper un autre. 

Vernissage. 

Les cliches a la gelatine alunee n'ont pas abso- 
lument besoin d'etre vernis, surtout si I'on ne doit 
tirer qu'un petit nombre d'epreuves; neanmoins 
c'est une bonne precaution, et dans certains cas 
cela est preferable pour le tirage des positifs; 
ainsi un cliche un peu trop vigoureux gagnera a 
etre verni, les noirs deviendront plus transparents 
et repreuve positive sera plus harmonieuse. 

On se sert generalement d'un vernis a froid 
prepare specialeraent pour cet usage ; on I'etend 
sur la plaque comme du collodion. et on laisse 
secher a i'abri de la poussiere. 
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fePREUVES POSITIVES. 



II existe iin grand nombre de proc^d^s pour 
oblenir d'un cliche des epreuves positives. Nous 
ne parlerons pas de proc^d^s tels que la photo- 
coUographie, la photoglyptie, etc., dont la des- 
cription sortirait du cadre de cet ouvrage ; nous 
ne nous occuperons que de ceux qui sont a la 
portee des amateurs, en commengant par le ti- 
rage sur papier albumine, qui est la m^thode la 
plus gen^ralement employee. 

Tirage des Epreuves sur papier albumin^. 

On trouve maintenant dans le commerce du 
papier positif albuiiiin^ tout prepare et se con- 
servant sans alteration pendant un temps assez 
long; aussi la plupart des amateurs preftrent- 
ils, a present, se servir de ce papier, ce qui 
les dispense de passer leur temps a des manipu- 
lations n'offrant aucun int^ret. Neanmoins, pour 
les personnes qui ne voudraient pas ou ne pour- 



6- 
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raient pas se procurer ce papier, nous dotine- 
rons la manigre de le preparer : dans aoo" d'eau 
distill^e on fait dissoudre 24*' de nitrate d'ai- 
genl; puis, surce bain, que I'on a vers^ dansune 
cuvette, on pose chaque feuille a preparer, ie 




c6t^ brillaiit du 



1 contact avec le bain 



{_^^. 2), enayantsoind'^viterqu'ilnes'inlerpose 
des buUcs d'air entre le papier el le liquide, ce 
quiproduirait des taches blanches surl'4preuve; 
aprfis avoir laiss6 flotter la feuille sur le bain 
pendant environ deus minutes, on la releve et 
on la fait s^cher dans I'obscuritS. Aussitdtque 
le papier est bien sec, il est pret a servir. 

Quandon n'a pas I'intcntion d'utiliserde suite 
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le papier prepar6, c'est-a-dire si I'on desire le 
conserver plus d'un jour ou deux, il faut ajouter 
au bain d'argent 4 pour loo d'acide citrique, 
soil S*"* pour les doses ci-dessus indiqu^es; 
gr^ce a cette addition, le papier se conserve 
blanc pendant une huitaine de jours, a la con- 
dition qu'on le tienne a I'abri de la lumi^re el 
de I'humidit^. Le mieux est de le placer dans 
un cahier de papier buvard neuf ne servant qu'a 
cet usage." 

II est enlendu que, pour la sensibilisation el 
les operations qui suivent, il faut se garantir de 
la luraiere blanche ct, par consequent, si Ton 
opere dans le jour, s'eclairer au moyen de car- 
reaux jaunes. 

Le papier que Ton emploie est le papier dit : 
sale albumine que I'on trouve dans le com- 
merce. Quand on a taille les feuilles dela gran- 
deur voulue, avant de les sensibiliser, on relive 
un des coins de chaque feuille, de fagon que ce 
coin ne se mouille pas; c'est par la que Ton sus- 
pendra la feuille pour la faire secher. 

Le bain d'argent qui sert a insensibiliser le 
papier albumin^ ne tarde pas a se colorer forle- 
ment ; pour le decolorer, on y introduit un peu 
de kaolin en poudre, on agile et Ton fillre. 



— 22 — 
Qiiand on a I'inleniion He tirer des ^prBuves 
positives sur papier albumin^, soil qu'onait ni- 
trate cc papier soi-m^ine, soil qu'on I'ait achele 
loiil sensibilis^, on prepare la veille le baiti sui- 
vant, qui servira a virer ces ^preuves ; 

Eaudislillee 200" 

Solulion de clilorure d'or i 1 

pour 100 (1) 20 

Craie en poudre aG'' 

(Celte quahlile de bain de virage peut suf- 
fiie a virer environ trois doiizaines d'^preuves 
m X 18.) 

On agile pour bien m^langer la craie, puis on 
laisse reposer douze heures avant de s'enservir; 
c'est pourquoicebain doit 6tre prepare d'avancc. 

Au sortirdu chassis posilif(_/?^.3)(*), chaque 
^preuve est renferm^e dans iin cahier de papier 
buvard, et Ton attend generalemcnl qu'on ail 
tirS phisieurs ^preuves pour les virer et les fixer 



( ' ) Celte solution sc fait i I'avance : 

Eau distill^c loai' 

Chlorure d'or ic 

(»1 Les personnes tout i fait ^trang^res aux operiilions 
phoiographiques fcrontbien deconsullcr, au sujcidu tiragc 
des Spreuves positives, I'ouvrage de M. Vieuillb iniitul« 
Nouveau Guide pratique du Photographe amateur. 
3* edition, refondue ct beaucoup augmeat^e. lo-iS jesuE, 
ayec figures; 1892 (Paris, Gauthicr-ViHars et filsj. 
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toutes ensemble ; cepcndant il est bon de ne pas 
en trailer plus de sis a la fois. 

On commence par plonger les ^prenves dans 
line cuvette contenant de I'eau ordinaire addi- 
tionn^e d'unc trfes petite quantity de carbonate 




pour que les eprenves _v baignetiL largemenL; on 
!es laisse tremper quelques instants en les agi- 
tant, puis onrenouvelle I'eau deux on trois fois, 
Ayant ainsi verse dans une autre cuvette le 
baiade virage, c|u'on a eu soin de decanter pour 



:nne pas dans la cuvette, on 



(|ue la craie ne 
prend les ^prenves une k une, on les sponge le- 
gercnienl au niojen du papier buvard blanc 
bicn pi'opie pour tiiluvcr r(j\CL!S d'caii, sans les 
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secher, et on les plonge successivement dans ce 
bain de virage. 

L^ elles ne tardent pas a changer de ton, on 
les remue constamment en les surveillant une a 
unfe et on les enleve au fur et a mesure qu'elles 
arrivent a la coloration qn'on desire (*). En les 
sortant du bain du virage, on plonge les epreuves 
dans une cuvette contenant de I'eau ordinaire, 
et, quand toute la s6rie est r^unie dans cette 
cuvette, on change I'eau; puis, apr^s les avoir 
egouttees, on les met, une a une, da,ns une autre 
cuvette contenant le bain de fixage suivant : 

Eau 200 '^'^ 

Hyposulfite d-e soude SoS' 

(Gelte quantity de bain de fixage ne doit 
servir que pour six Epreuves 12 x 18). 

Les epreuves doivent rester dans ce bain au 
moins un quart d'heure ; il est necessaire de les 
agiter pendant ce temps pour qu'elles ne se col- 
lent pas les unes aux autres; il ne reste plus 
ensuite qu'^ les laver. Mais de ce lavage depend 

(') II existe bien d*autrcs formules de virage; les lec- 
Icurs qui desireraient etudier cette question k fond consul- 
teront avcc avantage I'Ouvrage de M. Ch. Fabre, Traite 
encyclopedique de Photographies t. III. 4 vol. gr. in-8, 
avec plus de 700 fig. et 2 pi.; 1889-1891 (Paris, Gauthier- 
Villars ct fils). 
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la conservation des epreuves; on ne saurait done 
y apporter trop de soin. II faut, pour que I'hy- 
posulfite se trouve completement elimine, laver 
les Epreuves pendant plusieurs heures en chan- 
geant Teau environ toutes les demi-heures. 

Imitation de remaillage. 

On peat laisser s^cher k Tair libre les 
epreuves sur papier albumin^; mais, si Ton 
desire obtenir des Epreuves tr^s brillantes ayant 
Paspect de I'^mail, on procede ainsi : 

On prend une plaque de verre ou de glace 
plus grande que I'epreuve, on la nettoie parfai- 
tement d'abord au blanc d'Espagne, ensuite en 
passant a la surface quelques gouttes d'alcool 
et frottant bien avec un linge sec ou, mieux, avec 
une peau de chamois. Apres cela, on met sur 
cette plaque un peu de poudre de talc que I'on 
etend partout avec soin, puis on essuie de nou- 
veau avec la peau de chamois. 

Sur la plaque de verre ainsi traitee on place 
I'epreuve toutemouillee; on la presse en passant 
Ids doigts sur I'envers tout en ayant soin d*evi- 
ler que des buUes d'air ne s'interposent entre 
I'epreuve et la plaque de verre; puis on laissc 

3 
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s^cher toute une nuit. Le lendemain, on coupe, 
a I'aide d'un canif, les bords de I'epreuve qui, 
g^n^ralement, se s^pare d'elle-raeme de la plaque 
de verre. Sinon on facilite la separation en sou- 
levant par un coin, ou bien on passe la plaque 
de verre au-dessus d'un fourneau, de facon a 
I'^chauffer leg^remenl. 

On obtient ainsi avec le papier albumine or- 
dinaire des ^preuves qui presentent I'aspect des 
epreuves ^maill6es. 

fpreuves positives sur papier mat au chlorure 

d'argent. 

Ge genre d'epre lives peut etre pref^re dans 
certains cas, tels que les reproductions de gra- 
vures, dessins, cartes, plans, etc. La raaniere 
d'op^rer ne diflfere en rien de celle que nous 
venons ded^crire, seulement, au lieu d'employer 
du papier sale albumine, on emploie du papier 
simplement sal6 que Ton peut preparer tres 
facilement soi-m^me de la fagon suivante i On 
choisit de beau papier et, apres avoir coupe 
les feuilles de la grandeur voulue, on marque 
Penvers de chaqiie feuille par une petite croix 
au crayon, dans un des angles; on releve cet 
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angle et I'on ctend les feiiillcs, I'endroit en con- 
tact avec le liquide, sur un bain compost de : 

Eau 5oocc 

Chlorure dc sodium (sel marin) , los'" 

en ayant soin d'^viter les bulles d'air entre 
la surface du bain et le papier. On laisse flotter 
cinq minutes et Ton met a s^cher. Cette prepa- 
ration pent se faire en pleine lumiere. Ce papier 
sale est ensuite traits exactement comme le pa- 
pier albumine. 

Cprenves positives sar papier an bromnre d'argent 

Les epreuves obtenues par les m^thodes pre- 
cedenles etant color^es directement par la lu- 
miere, ne peuvent s'obtenir que par une pose 
relativement assez longue et par un jour suffi- 
samment eclatant, Pinlervenlion du plein soleil 
est meme n^cessaire pour tirer des epreuves de 
certains cliches tres intenses ; il n'en est pas de 
m^me pour la melhode des positifs au bromure 
d'argent qui ne necessite qu'une pose excessive- 
ment courte, meme k la lumiere arlificielle, Tac- 
tion de la lumiere etant ensuite complet^e par un 
developpement, comme dans les proc^d^s n^ga- 
tifs. Cette methode permet done d'obtenir rapi- 
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dement des ^preuves a la liimi^re, soit d'un bee 
de gaz, soit d'une simple lampe ordinaire, ce qui 
est un grand avanlage dans certains cas, nolairi' 
ment dans la mauvaise saison, lorsque le tirage 
a la lumi^re solaire est presqii^ impraticable. 

On trouve dans le commerce du papier tout 
prepare au bromure d'argent. Le developpement 
se fait au moyen du sulfate de fer et de I'oxa- 
late de potasse, comme pour les n^gatifs, sauf 
de legeres modifications. 

La methode suivante, qui convient parfaite- 
ment pour ce genre d'epreuves, est extraite de 
la Photo graphic sans mattre ('). 

Apres Fexposition a la lumiere, on reporte le chassis 
positif dans le laboratoire (eclaire par la lanterne 
rouge); on sort la feuille impressionn^e et on la 
plonge dans une cuvette pleine d'eau ordinaire, en 
ayant soin de veiller a ce qu'elle se mouille bien regu- 
lierement. Au bout de quelques minutes, quand le 
papier est devenu completement souple, on sort la 
feuille de cette cuvette pour la placer dans une autre 
ou Ton a, au prealable, verse le bain de developpe- 
ment. Ce bain doit etre compose comme suit : 

Solution d'oxalate a saturation loo" 

» de for ( Voir p. 3 ) 20 

de bromure k i5 pour 100. i5 ^ 20 gouttes 



( ' ) DuMOULiN, la Photographic sans mattre. In-i8 jcsus, 
avee figures; 1890 (Paris, Gauthier-Villars et fils). 
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(Ainsi que nous Tavons dit, on verse d'abord la so- 
lution d'oxalate, dans laquelle on ajoute le fer, on 
metensuite le bromure.) 

Quand la feuille est dans ce bain, Timage ne tarde 
pas a paraitre; il faut la surveiller avec attention et 
I'arr^ter aussitdt qu'on la trouve suffisamment venue, 
sans la laisser monter au del^ de I'intensite que Ton 
desire, car ce n'est pas comme pour les epreuves sur 
verre, Fimage ne perd pas dans le bain fixatif, 

Des que I'^preuve est a point, on I'enleve de la 
cuvette et, sans la laver, on la place dans une cu- 
vette contenant une solution d'acide citrique com- 
posee de : 

Eau ordinaire ( i^'' ) looo" 

Acide citrique 4*^' 

On la laisse deux ou trois minutes dans cette solu- 
tion ; puis on jette le contenu en ayant soin de retenir 
Tepreuve qui reste alors adherente au fond. On verse 
ensuite dans la cuvette une nouvelle quantite de cette 
solution; on laisse encore tremper Tepreuve pendant 
deux ou trois minutes; on jette de nouveau le con- 
tenu de la cuvette, et on le remplace une seconde 
fois, toujours avec la meme solution d'acide citrique. 
Enfin, apres une immersion de meme duree, on sort 
I'epreuve et on la rince a plusieuns eaux. II ne reste 
plus qu'a la fixer en la laissant tremper dix minutes 
environ dans le bain fixatif (hyposulfite de soude a 
i5.pour loo). 

Apres cela, on soumet I'epreuve a un nouveau rin- 
9age, puis a un lavage de plusieurs heures, en ayant soin 
de renouveler Teau de demi-heure en demi-heure, ou 
plus souvent si possible. 

L'epreuve est alors termmee, mais il est bon de la 

3. 
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passer au bain d'alun (solution a lo pour loo) pen- 
dant cinq minutes; on la rince ensuite a deux ou trois 
caux et on la laisse secher. 

Pour ce genre d'epreuves, il faut eviter de se servir 
plusieurs fois du bain fixatif ; il est preferable d'eni- 
ployerconstammentune solution fraiche. D'ailleurs, le 
prix de revient de ce bain est si minime qu'il n'y a 
pas lieu de Feconomiser. 

fprenves snr papier au ferro-prassiate. 

i^preuves bleues), 

Ces ^preuves se font avec la plus grande faci- 
lity. On trouve dans le commerce du papier 
tout prepare, il suffit de le placer sous un cliche 
dans un chassis positif et de I'exposer a la 
lumiere comme le papier albumin^. Quand 
r^preuve est suffisamment venue, ce qu'on re- 
connatt facilement apr^s avoir fait quelques ti- 
rages, on Tenleve du chassis et on la lave dans 
de I'eau ordinaire que Ton renouvelle deux ou 
trois fois; elle se d^pouille tres vite et s'avive 
en prenant une leinte d'un beau bleu; il n'y a 
plus alors qu'a laisser secher." Dans le cas ou 
les blancs prendraient une teinte jaun&tre, cela 
indiquerait que I'eau de lavage est trop cal- 
caire ; il faudrait alors faire le premier lavage 
avec de I'eau moips chargee ou pfiieux de Teaii 
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de pluie ou de i'eau distill^e, les autres lavages 
peuvent 6tre fails avec une eau quelconque, 

Le papier au ferro-prussiate ne se conserve 
pas longtemps sans s'alt^rer' aussi est-il prefe- 
rable, lorsqu'on ne s'en sert pas journellemenl, 
de le preparer soi-meme au fur et k mesure des 
besoins. 

Voici la formule d'lm bain avec lequel ce 
papier pent ^tre prepare ( ' ) : 

Eau distillee Soo^c 

Prussiale rouge depotasse.. . loogr 
Citrate de fer Sob*" 

Laisser flotter sur ce bain, pendant deux mi- 
nates environ, la feuille de papier a preparer el 
faire secher dans I'obscurite. 

II faut avoir soin de n'employer que du papier 
bien encoU^; aulremenl, la liqueur penelrerail 
dans la pate du papier etles epreuves qu'on ob- 
tiendrait seraient defectueuses. 

fprenves sur papier par le precede dit « an charbon. u 

Ces Epreuves onl le grand avantage d'etre 
inalterables. Voici comment on pent les obtenir : 



( * ) Pour plus de details, voir ; Davanne, Les progres de la 
Photograpkie, p. 95. In-8; i8'77 (Paris, Gauthier-Villars). 
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On se procure dii papier mixtionne (ce papier 
se Irouve dans le comnaerce), noir ou couleur 
s^pia selon la teinle que Ton pr^fere; on le 
laille de la grandeur du cliche et I'on sensibilise 
ce papier mixtionn^ en le plongeant dans un 
bain compost de : 

Eau fiUr^c , 5oo cc 

Bichromate de potasse. .... 208'' 

Le papier mixlionn^ doit 6tre immerge com' 
pl^tement dans ce bain, on I'y laisse trois mi- 
nutes environ, puis on le fail s^cher dans I'obscu- 
rite; quand il est bien sec, il est pret pour le 
tirage. On le met alors sous le cliche et Ton 
expose a la lumiere ; le temps de pose est environ 
moiti^ moins long que pour les ^preuves an 
chlorure d'argenl. D'autre part, on s'est procure 
du papier albumin^ coagul6 pour report, que 
I'on trouve ^galement dans le commerce, et ce 
papier ^lant coup^ en feuilles, de grandeur con- 
venable, on en prend une feuille que I'on plonge 
dans une cuvette remplie d'eau, on y plonge 
aussi la feuille de papier mixtionn6 qui a 6te 
impressionnee, et, sans sortir ces deux feuilles de 
I'eau, on les applique Tune contre Faulre, face 
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contre face, on les retire de I'eau ainsi reiinies 
et Ton passe sur le tout iine racle en caoutchouc 
{^fig- 4-) pour favoriser Tadherence et faire 
ecouler I'eau qui se trouvc interpos^e entre les 
deux feuilles. Le tout est mis ensuitc entre des 

Fig. L 




feuilles de papier buvard et sous presse, pendant 
une heure au moins; apres ce temps, on plonge 
les feuilles reunies dans une cuvette contenant 
de I'eau chaude a environ 4o°C. La feuille mix- 
tionn^e ne tarde pas a se sdparer du papier albu- 
mine sur lequel reste Pimage; mais cette image 
a besoin d'etre d^pouillee. A cet effet, on I'agite 
dans I'eau chaude jusqu'a ce qu'elle soil bien 
nette, on la rince et on la met tremper dans une 
solution d'alun a 4 pour loo pendant environ 
dix minutes, on la rince de nouveau et on la fait 
secher. L'epreuve est alors termin^e. 

Un inconvenient de ce procede, c'est de re- 
tourner les images; pour 6vitercela, il faut faire 
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im double transpoli, ce qui complique un peu 
les operations (*). 

Epreuyes positives snr yerre an bromnre d'argent. 

Pour faire ces ^preuves, on emplole tout sim- 
plement les plaques au gelatinobromure qui 
servent a Tobtention des negatifs. 

On place une de ces plaques dans un chassis- 
presse, derriere un cliche, les deux faces gela- 
tin ees en contact, comme s'il s'agissait de faire 
une ^preuve positive sur un morceau de papier 
albumin^; mais il faut faire usage, dans ce cas, 
d'un chassis dit anglais, afin que le cliche se 
Irouve encadre et que la lumiere ne se glisse 
pas entre le cadre et les bords du cliche. 

Pour impressionner la plaque, il suffit de 
presenter le chassis-presse devant une lampe 
pendant quelques secondes. A la distance de 
o™,20 environ, si c'est une lampe a huile d'un 
calibre ordinaire, six a huit secondes suffisent 
selon I'intensit^ du chch^ ; si Ton se sert d'une 
lampe a petrole, la pose devra etre diminu^e de 



( » ) Pour plus de details, voir : Vidal ( Leon ), Traite pra- 
tique de Photographie au charbon. In- 18 jdsus; 1877 
(Paris, Gauthier-Villars). 
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moitie; de m^me si Ton expose le cMssis de- 
van t un bee de gaz. 

Eu tout cas, il est preferable d'operer k la 
lunaiere artificielle, attendu que, si Ton voulait 
tirer I'epreuve a la lumi^re du jour, on ne 
pourrait, quelque rapidite que Ton mit a faire 
cette operation, eviterde voiler Pi mage, a moins 
de recouvrir la glace du chassis-presse d'une 
plaque de verre jaune pour atteniier Paction de 
la lumiere; mais ce serait la une complication 
inutile, puisqu'on pent tr^s facilement et plus 
simplement operer a la lumiere artificielle. 

Au sortir du chassis, la plaque est traitee 
comme un cliche a developper, mais il est bon, 
pour avoir des epreuves bien pures, de forcer 
un pen la dose du bromure. 

11 est entendu que le chassis positif doit 6tre 
charge et decharg^ dans un endroit eclair^ seu- 
lement par la lanterne k verre rouge, et que 
les m^mes precautions pour se garantir de la 
lumiere actinique doivent 6tre prises comme 
pour les n^gatifs. 
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PREPARATION DES PLAQUES AU GfeLATINO- 

BROMURE. 



Nous ne conseillons nullement aux amateurs 
de preparer eux-memes leiirs plaques, attendu 
qu'il faut pour cela une installation et un mate- 
riel lout sp^ciaux et qu'ils n'y Irouveraient 
aucun avantage, vu le prix relativement has 
auquel on trouve main tenant dans le commerce 
des plaques tr^s bien pr^par^es; neanmoins, 
comme il est bon de connaitre ce que Ton em- 
ploie, nous allons donner une description sue- 
cincte de cette fabrication ( * ) : 

On commence par faire fondre dans de Peau, 
au bain-marie, de la gelatine de premier choix, 



r * fcr 11 f - t 



(*) Nous engageons vivement les personnes qui desire- 
raient essayer cette fabrication, k consulter rexcellente 
brochure de M. Audra, le Gelatino-bromure ;( Paris, Gau- 
lliier-Villars), dans laquelle nous avons puisd les rensei- 
gncments relatifs a ce genre de fabrication. Cette brochure 
nontient une description tres claire et tres minutieuse des 
operations que necessite cette fabrication. 
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en y ajoutant du bromure d'amnfioninni dans les 
proportions suivantes : 

Eau 3oo" 

Gelatine 12 K' 

Bromure d'ammonium iSs^ 

D'autre part, on fait dissoiidre 278*" de nitrate 
d'argenl dans iSo^*' d'eau distillee tiede (4o® en- 
viron), puis on melange les deux solutions, ce 
qui produit une emulsion. On remet au bain- 
marie et Ton pousse a T^bullition en maintenant 

« 

cetle temperature pendant une demi-heure, puis 
on laisse lomber k 5o®, et Ton ajoute environ 
1 5^^ de gelatine. Quand cetle nouvelle dose dc 
gelatine est dissoute, on introduit dans le m^^ 
lange 1 5" d'une solution de bichromate de po- 
tasse a 2 pour 100 et I'on agite ; on verse ensuite 
le tout dans une cuvette et on laisse refroidir. 
Jusque-la les operations ont pu etre faites au 
jour, a une faible lumiere, mais pour celles 
qui suivent, il ne faut operer qu'a la lumiere 
rouge. 

L'emulsion, en se refroidissant, s'est prise en 
gelee, il s'agit maintenant de la laver pour en-^- 
lever le nitrate d'ammoniaque qui s'est form^ 
dans la reaction ct le bromure d'ammonium qui 

E. Dcuouu.N. 4 
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n a pas 4i6 decompose. Quand ce lavage est ter- 
mini, ce qui demande plusieurs heures, on met 
r^mulsion dans un filel a mailles serrees el I'od 




lord ce filet en Ic maintenant plonge dans I'eau; 
r^mulsion se divise alors en pelits fragments 
(fig: 5)qu'onlavesuriin tamis pendant un quart 
d'heiire, puis ces fragments d'^mulsion sont de 
nouveau mis dans le filet et Ton recommence la 
torsion et le lavage sur le tamis. Une troisifime 
fois on repute la mSme operation; on fait en- 
Biiiic ^goulterl'tniulsion et I'onessoreaii mojeu 
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d'lin linge. Oetle emulsion est remise au bain- 
marie et I'on y ajoule une dernifire dose de gela- 
tine {iS''' environ), on melange bien le tout, et 
I'^mulsion est enfin terniin^c ; il n'y a plus qu'a 

I'ig. G. 




I'etendre sur les plaques de verre, mais ceUe 
operation demands beaucoup de soin pour que 
la couche soil d'une egale ^paisseur sur toute la 
plaque, et le secbage n^cessite une installation 
parliculifere (Jig- 6) potir que les plaques soient 
pr^servees de la lunai^re et de la poussi^re, tout 



■T 
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en 6tant maintenues a une temperature convc- 
nable. Le sechage est long, il dure environ douze 
heures. Les plaques sont ensuite empaquetees 
convenablement et enfermees daus des boitcs 
bien closes. 



DE LA CEIAMBRE NOIRE. 



La chambrc ooiie qtii coiivienL lo mieux a iin 
umaleur est la chambre demi-plaqiic, a soufflcl 
el a cOne lournaot {Jtg- 7), ce qui permet de 
placer la glace en hauteur ou en largcur, sans 

fig- 7- 




avoir a d^monler la chambre, Ce genre d'appa- 
reils, dans celte dimension, est tres porlalif, el 
le mal^riel n^cessaire n'est pas encombrani. Les 
chassis doivent elre legers et conslrnils He ma- 
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nifire 6 ne pas laisser passer la moindrc liimitiro, 
ii cause de I'exlreme sensiljiliie rles plaques au 
gtilalinobromuie ; il est bon que ces chassis soienl 
munis de cadres diminutifs pour employer au 
besoin des plaques 9x12. 

La planchette supporlaiit Tobjcctif doit 6lrc 
mobile, de fa^on k s'elever ou s'abaisser a vo- 
lont^; cctte disposition est iudispeasablc dans 
certains cas, par exemple lorsqiie Ton a a photo- 
graphier un monument trcs elcve; 11 fuul alors 
lever la planchette; au contraire, si les pre- 
miers plans se trouvent plus has que I'eudroit 
oil I'on operc, il faut abaisser la planchetLe. Ce 
deplaceuient de I'objectif ^vile de pencher la 
chambre, ce qui deformerait Ics ligncs et faiis- 
scrailla perspective. 
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DE UOBJECTIF. 

L'objectif que nous conseillerons aux debu- 
tants de se procurer est Tobjectif aplan^tique 
avec lequel ils pourront faire le pay sage, les 
groupes, les portraits et les reproductions de 
gravures, etc. L'objectif aplan^tique, qui, garni 
d'un diaphragme a petite ouverture, pour le 
paysage, couvre la demi-plaque, permet de 
faire, avec des diaphragmes a plus grandc 
ouverture_, des portraits de la grandeur carte- 
album, format tres convenable pour les ama- 
teurs. 

Quand on aura Tintention de produire des 
epreuves positives de cette dimension, on se 
servira, bien entendu, des plaques 12 X 18. 
mais on fera bien de tracer sur le verre depoli 
de la chambre noire une marque encadrant Tes- 
pace occupy par une carte-album, de facon 
qu'en mettant au point on se rende bien 
compte de la partie de I'image qui figurera sur 
I'epreuve terminee. 
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TEMPS DE POSE. 



11 est bien difficile de pr^ciser les lemps de 
pose; les causes qui en modifient la duree sonl 
si nombreuses, I'intensit^ de la lumiere est 
tellement variable, qu'il est presque impossible 
de dire a Tavance combien de temps on doil 
poser. N^anmoins, nous donnons plus loin 
quelques tableaux qui pourront guider les de- 
butants, mais nous leur recommandons tou- 
tefois de ne considerer ces indications que 
corame des indications approximatives et de 
faire tout d'abord des ^preuves d'essai pour 
bien connaitre la rapidity de Tobjectif qu'ils se 
proposent d'employer. 

D*une maniere g^nerale, nous dirons que les 
plaques au gelatinobromure sont d'une sensi- 
bilite extreme, et que lorsqu'on n'a pas Phabi- 
tude de ce procede on est quelque peu deroute 
par celte excessive rapidite. Aussi le dcfaut 
ordinaire des debutants est-il de Irop poser; 
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c'esl ce qu'il faut ^viter. Cependant, quand la 
pose n'est pas exag^ree, c'est-i-dire quand elle 
ne d^passe que de peu la pose normale, il n'y a 
pas grand inconvenient; mais, quand il y a reel- 
lement exc^s de pose, le cliche est perdu ; il 
n'y a pas de remade. 

En plein ^te, dans le milieu de la journee, la 
lumiere est tellement active que la pose doit 
etre presque instantan^e a moins que Ton 
n'emploie un tr^s petit diaphragme ou que Ton 
ne reproduise un site tres ombrag^. Du reste, il 
est preferable de ne pas operer quand le soleil 
est tres ardent, surtout si, dans la vue que Ton 
veut faire, il se trouve des arbres en plein soleil, 
car alors la lumiere se refl^chit trop crdment 
sur les feuilles, ce qui produit un trfes mauvais 
effet a Tepreuve positive : ces feuilles semblenl 
etre en m^tal ppli. II vaut mieux op6rer le matin, 
ou, selon Torientation du site, plus tard dans 
I'apres-midi, en un mot quand le soleil est moins 
haut; les ombres sont alors plus allong^es et 
I'ensemble de la vue est plus harmonieux. Un 
soleil leg^rement voile produit un eclairage tr^s 
favorable. 

En hiver, par les temps sombres et brumeux, 
il est preferable de s'abstenir; si, au contraire. 
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le soieil brille, on peut obtenir de jolis effets 
malgre la saison; Jes arbres etant depouilles de 
leurs feuilles ne masquent plus autant les loin- 
tains, et certaines viies gagnent beaucoup a elre 
prises a cette epoque de Pannee. Toatefois, il 
f'aut remarquer qu'en hiver la lumiere n'est 
convenablement actinique que de 9** a 2**; en 
dehors de ces limites, les poses doivent etre 
prolong^es sensiblement et le resultat est rare- 
men t satisfaisant. 

Sur les tables de pose nous indiqaons, pour 
les portraits, la lumiere du nord, c'est-a-dire 
que, par un temps de soieil, il faiit, autant que 
possible, placer la personne qui pose de facon 
qu'cUc soit eclair^e par la lumiere venant du 
nord; Feclairage est ainsi plus regulier et 
I'eclat du jour moins aveuglant. Si le temps est 
couvert,on choisit. une exposition qui donne un 
eclairage Equivalent ( ' ). 

Nous avons dresse lies tables qui suivent, en 



(*) Nous supposons les portraits faits ea plein air, c*est 
gen^ralement le cas pour les amateurs, qui ont rarement 
un atelier de pose ^ leur disposition. On peut, du restc, y 
supplecr en partie. Voir a ce sujct notre precedente bro- 
chure : Manuel elementaire de Photographie au collo- 
dion humide. Chapitre de TAtelier (p. 20). Tn-iS jesus, avcc 
figures (Paris, Gauthier-Villars). 
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vne d'un objectif aplanetique d'un foyer tic 
o™,i8 environ, avec des diaphragmes de 5, 8, 
II at i4 millimetres de diam^tre ; mais ii est 
facile, pour d'autres objectifs, de dresser des 
tables analogues en prenant comme point de 
depart une vue d'ensemble ^clairce en plein 
soleil au milieu du jour, en ^te, avec le plus 
petit diaphragme; le rapport d'une pose a une 
autre restera le meme ( • ). 



(') Voir a ce sujet les ouvrages speciaux : Vidal (L. )? 
Calcul des temps de pose et Tables photonic triqiies. 
2** edition, in-i8 jestis, avec Tables; 1884 (Paris, Gaulhier- 
Villars). — Cllment (K.)> Methode pratique pour deter- 
miner le temps de pose. Z"* Q^ilion. In-i8 jesus; 1889 (Paris, 
Gauthicr-Villars ct (ils). 
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fePREUVES INSTANTANfeES. 



Pour faire des epreuves instantan^es, il esL 
indispensable de se munir d'an obturateur m^- 
canique, attendu qu'en obturant a la main, 
quelqiie rapidite qii'on y apporle, on ne peut 
giiere poser molns d'un quart de seconde, ce 
qui n'est pas, photographiquement parlant, iine 
pose instantanee. 

On trouve aiijoiird'liiii, dans Ic commerce de 
fournitures photographiques, une grande va- 
riety d'obturateurs instantan^s depuis les prix 
les plus modestes jusqu'a des prix tres eleves ; 
mais il n'est pas n^cessaire, a moins de cas spe- 
ciaux, de se munir d'un obturateur d'un prix 
excessif; on peut menie en construire un soi- 
meme a peu de frais (* ). 

D'ailleurs, dans tous les appareils instantanes 



(' ) Voir ViDAL, Manuel du touriste photographe, i" edi- 
lion. 2 vol. in-i8 jesus, avec figures; 1889 (Paris, Gau- 
lliier-Villars ct tils). 
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a main, et ce sont surtoiit ceux-ia que le debu- 
tant emploiera, Tobturaleur fait partie de la 
monture de robjectif. 

A ce propos, nous ferons remarquer que, lors- 
qu'on fait usage d'un appareil sans pied (c'esl- 
a-dire d'un appareil a main), il est indispensable, 
pour obtenir une ^preuve nette, que roperatlon 
ait lieu en un temps extremement court, afin 
que la personne qui opere et qui, par conse- 
quent,' sert de support a Fappareil, n'ait pas le 
temps de faire le moindre raouvement. Celle 
rapiditc ndcessite I'emploi de tres bons objec- 
tifs; aussi ne faut-il pas s'atlcndre a obtenir un 
resultat satisfaisant d^appareils a main a bas 
prix. 

Pour photographier instantanement, il faul, 
bien entendu, op^rer par une belle lumi^re, soit 
le plein soleil, soit une lumiere diffuse ^clatante ; 
ensuite il ne faut employer que des diapliragmes 
a grande ouverture; par consequent, il ne faut 
compter que sur un champ net assez restreint. 
A.insi un objectif qui pourrait, avec un petit 
diaphragme, fournir la demi-plaque, ne pourra 
servir, en instantanes, que pour des epreuves 
9x12, et ainsi de suite. 

Avant d'operer, on met au point sur un objel 
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immobile se Irouvant a la place qu'occupera, 
au moment de d^clencher, le sujet mobile que 
Ton a I'intention de reproduire. 

Toutefois, lorsqu'on se serL d'appareils a 
main, on ne met pas au point. Ces appareils 
sont automatiques, c'est-a-dire qu'ils sont regies 
d'avance pour obtenir des epreuves nettes en 
prenant le premier plan a quelques metres de 
distance. Des viseurs appropri^s permeltent de 
voir ce que Ton photographic. 

Le revelateup au fer, excellent pour develop- 
per les cliches poses, ne convient pas pour les 
^preuves instanlanees; il faut faire usage, pour 
ce genre de cliches, de revelateurs plus ener- 
giques, tels que ceux a V hydroquinoney a Vico- 
no gene y a Vacide pyrogalliquey etc. 

Voici deux excellentes formules que nous 
cmpruntons a la Photo graphic sans mattre ( * ) : 

Hydroqninone. 

Dans un litre d'eau, faire dissoudre 2505"^ de carbo- 
nate de §oude; d'aulre part, dans un derai-liire d'eau, 
faire dissoudre i25s' de sulfite de soude. Filtrer ces 
deux solutions. 



( ') DuMouLiN, la Photographie sans mattre. In-i8 jesus, 
avec figures; 1890 (Paris, Gauthicr-Villars et fils). 
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Au moment de developper, metire dans une fiole 
60" de la solution de sulfite, puis chauffer au bain- 
marie jusqu'a 60® environ. Ajouter alors 26"^ d'hydro- 
quinone (*) et agiter jusqu'a complete dissolution. 

Laisser refroidir et melanger a I20<^c de la solution 
de carbonate. 

Ges doses conviennent pour developper quatre 
epreuves 12 x 18. 

Iconogene. 

Faire dissoudre i5s^ de sulfite de soude dans 200" 
d'eau bouillante et ajouter 3g^ d'iconog^ne. 

D'autre part, faire dissoudre 3o&^ de carbonate de 
soude dans 2oo<^c d'eau. 

Au moment de developper, melanger dans une cu- 
vette quatre parties de la solution d'iconogene et sul- 
fite avec une partie de la solution de carbonate. 

Apres le d^veloppement (soil par I'hydroqui- 
none, soil par Ticonog^ne), le cliche doit etre 
lave, fix6 et rinc6 exactement, comme il est in- 
diqu^ a la page 10. 



(*) En Photographic, pour eviter les insucces, il taut 
n'employer que des produits chimiques absolument purs. 
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AGRANDISSEMENT SIMPLIFlfi. 



Lorsqii'on a obtenu des cliches 9x12 011 
12X 18 bien venus et bien nets, il est tres 
facile d'en tirer des ^preuves amplifiees. L'agran- 
dissement pratique dans des liniites modestes, 
du quart a la plaque entiere, par exemple, ne 
pr^sente aucnne difficult^ qui puisse embar- 
rasser les amateurs; le m^me objectif qui a servl 
a obtenir les cliches de petite dimension, pent 
servir a les agrandir, car il ne faut pas croire 
que pour les agrandissements il soit n^cessaire 
d'avoir un objectif couvrant la superficie de 
I'image amplifiee; un objectif quart (qui ne 
fournit a la chambre noire qu'une image nette 
de 9 X 12) pent donner avec nettet^ une image 
aussi grande que I'on voudra, la dimension de 
rimage amplifiee ne depend dans ce cas que de 
la distance objective, c'est-a-dire de la dis- 
tance qui separe Pobjet a agrandir de Pob- 
jectif; plus cette distance sera courte plus 
rimage projetee sera grande sans qu'clle cesse 
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d'etre nette, quelles qu'en soient les dimen- 
sions; en m^me lemps la longueur focale, c'esl- 
a-dire la distance qui s^pare Tobjectif de Timage 
projet^e, augmentera a proportion. 

II suffit, pour avoir la netlete voulue, qiiel'ob- 
jectif qui servira a ramplification puisse cou- 
vrir nettement a la chambre noire une surface 
egale a celle de Tobjet a amplifier; done un 
cliche net, fourni par un objectif, pourra ^tre 
agrandi par ce meme objectif a une grandeur 
quelconque sans perdre de sa nettete. 

Exemple : en placant un cliche 9 x 12 4 
o™,3o en avant d'un objectif d'un foyer de 
o™,20, I'image ira se projeter a o°*6o en arriere 
de cet objectif, et cette image mesurera 0™, 18 
sur o™,24 et sera nette dans toutes ses parties 
(en supposant, bien entendu, que le cliche a 
agrandir soit net, lui-m^me, dans toutes ses 
parties). 

Nous donnons plus loin un tableau des dis- 
tances objective et focale pour certains agran- 
dissements tels que : du 9 x 12 au 18 x 24, du 
12 X 18 au 18 X 24, etc. 

D'apres ce qui precede, il est aise de se 
rendre compte qu'on pent facilement et sans 
grands frais, ayant deja I'objectif necessairc, 
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construire soi-m6me un appareil d'agrandisse- 
* ment; lout au plus aura-t-oii besoin du secours 
d'un menuisier pour faire le corps de I'appareil. 
On ^tablira simplement unecaisse en bois, mais 
sans parois aux bouts et sans couvercle, en lui 
donnant k peu pres les dimensions suivantes : 
longueur i™, largeur o*°, 24, hauteur o™,3o. 
(Nous supposons un agrandissement du 9 x 12 
au 18 X 24-) 

A une des extr^mit^s de cette caisse on metlra 
des bandes de bois formant coulisses, pour recc- 
voir une plaque de fort carton .percee au centre 
d'une ouverlure mesurant o^°,o8 sur o™, 1 1 (•) 
devant laquelle on adaptera le cliche a agrandii*, 
au moYcn de coulisses en carton ou en bois 
leger; a p™,3o de cette plaque de carton, on 
poseraune cloison en bois, au milieu de laquelle 
sera fix^ robjectif (-) et a o™,6o en arriere, on 



(') Nous disons 8 sur 11 au lieu de 9 sur 12, pour que 
le cliche se trouve encadr^, afin d'eviter la marge blanche 
qui laisserait passer du jour autour de I'image. 

(-) G'est-i-dire que cette cloison doit 6tre posee a une 
distance telle que le diaphragrne de I'objectif, que nous 
supposons un aplanctique, se trouve k 0™, 3o de la surface 
du cliche k agrandir. Nous rappclons que la distance focalc 
d'un objectif double se calcule a partir du diaphragrne, 
lequel se trouve place entre les deux lentillcs. 
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posera des coulisses pour y glisser le chassis. 

Nous ferons remarquer toutefois que rem- "• 
placement qu'occupera d^finilivement le chassis 
ne doit etre arr^te que lorsqu'on aura trouve 
par talonnement le point exact en projetant 
I'image d'un cliche sur une glace d^polie 

i8 X 24. 

II faut que cette mise au point soit faite d'une 
facon rigoureuse, pour qu'une fois le chassis 
en place, I'image vienne se peindre sur la 
plaque prepar^e avec toute la nettet^ possible. 
Cette operation est assez delicate, mais c'est 
une operation faite une fois pour toutes ; on n'a 
plus ensuite a se pr^occuper de la mise au point. 
On recouvre Pappareil en dernier lieu quand 
la cloison de I'objectif et les coulisses du chassis 
sont posees. Get appareil doit ^tre bien clos, de 
fagon que lorsqu'on op^re il ne passe de lumi^re 
que par le cliche a agrandir. 

Quant au chassis, on se le procurera chez un 
fabricant d'appareils, si toutefois on ne veut pas 
se donner la peine de le construire soi-meme, 
ce qui, d'ailleurs, ne pr^sente pas de grandes 
difficult^s pour cette dimension 18 X 24; avec 
du carton un pen fort et du bois mince d'une 
epaisseur bien 6gale, tel que celui dont on fait 
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les regies a dessiner, on viendra facilement d 
• bout de ce petit travail. 

II faut faire attention que c'est le c6t^ g^la- 
tin^ du cliche qui doit regarder I'objectif si 
Ton veut que I'image ne soit pas retournee ; de 
plus, il faut que ce cliche vienne s'appliquer 
exacteraent sur la plaque de carton de maniere 
que la face du cliche se trouve to uj ours rigou- 
reusement k la meme place; si Ton retournait le 
cliche, on aurait un d^placement de Pimage k 
cause de I'^paisseur du verre. 

Au moment d'operer, avant de mettre en 
place la plaque de carton supportant le petit 
cliche, on d^bouche Tobjectif et I'on pose le 
diaphragrae ; on glisse alors la plaque de carton 
dans ses coulisses et Ton place devant, en guise 
d'obturateur, un voile noir pli6 en plusieurs 
doubles; puis on leve le rideau du chassis a 
epreuves, on demasque le petit cliche et I'ope- 
ration commence. 

L'appareil doit 6tre place de fagon que Id 
cliche a agrandir regoive une forte lumi^re dif=- 
fuse oujsi on I'eclaire par le soleil, il faut placer 
en avant a- une petite distance un verre depoli 
pour attenuer la lumiere et regulariser I'eclai- 
ragCi Une Ires bonne disposition est de braquer 
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I'appareii en face d'un mur blanc sur leque! 
vient frapper le soleil; dans ce cas le verre* 
depoli est inutile a moins que le cliche ne soil 
Ires faible. Avec Teclairage que nous indiquons, 
en se servant d'un objectif aplan^tique de 
o^y 20 de foyer et d'un diaphragme de i5"™, une 
pose de une minute et demie a deux minutes 
suffit, en operant, bien entendu, avec des plaques 
au gelatinobromure. On pent meme operer le 
soir a la lumiere, soit d\in bee de gaz, soitd'une 
forte lampe au petrole ; il faut alors placer un 
verre depoli devant le cliche a agrandir et con- 
ccntrerla lumiere sur ce verre depoli, au moyen 
d'un reflecteur. 

On obtient done ainsi un grand positif sur 
verre a Taide duquel on pent faire un negatif 
par la methode que nous avons indiquee a 
propos des positifs sur verre au bromure d'ar- 
gent (voir page 34). 

On pent aussi proc^der differemment, c'esl- 
i-dire tirer par contact, du petit cliche^ une 
epreuve positive sur verre, de cette meme dl- 
mensio.i, et agrandir ce petit positif, ce qui 
C'Onne de suite un grand negatif; mais I'autre 
metliode est preferable. 

Un autre moyen, tres simple, peut encore 
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elre employe si Ic cliche a amplifier ne comporle 
'pas des details trop fins : lorsqu'on a obtenii 
I'epreuve positive agrandie, on tire de cette 
cpreuve sur verre une epreuve negative en 
cmployant le papier albumin^ sensibilise dont 
on se sert pour le tirage des positifs, et Ton 
opere exactement comme s'il s'agissait de faire 
une Cpreuve positive d'apr^s un cliche. On 
obtient de cette mani^re un n^gatif sur papier, 
qu'on utilise comme un cliche sur verre. Quand 
on a employ^ du papier albumin^ de bonne 
qualite et de force moyenne, Tepreuve est gen6- 
ralement assez transparente pour laisser passer 
la lumi^re; cependant,si I'on desire lui donner 
plus de transparence, on peut la cirer en proc6- 
dant de la maniere suivante, mais alors I'epreuve 
doit etre tiree tres vigoureuse : on fait chauffer 
sur un feu doux un fer a repasser et, quand ce 
fer est legerement chaud, on passe dessus un 
pain de cire blanche; la cire fond et coule sur 
le fer comme de I'huile; on applique alors ce 
fer enduit de cire liquide contre I'envers du nega- 
tif que Ton a prealablement pos6 sur du papier 
buvard, etTon repete cette operation jusqu'^ ce 
que toute la surface de I'epreuve soit enduite 
de cire. Ensuite on place cette epreuve en Ire 

6 
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des feuilles de papier buvard et Ton passe sur le 
tout le fer a repasser bien essiiye et chaufFe 
moder^ment ; I'exces de cire est absorbc par le 
papier buvard et Tepreuve reste bien transpa- 
rente' 
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BIBLIOTHEQUE PHOTOGRAPHIQUE. 



La Biblioth^que photographique se compose d'en- 
viron 150 volumes et embrasse I'ensemble de la Pho- 
tographie considdr6e comme Science ou comme Art. 

A c6t6 d'Ouvrages d'une certaine 6tendue, comme 
le Traite de M. Davanne, le TraiU encyclop6dique 
de M. Fabre, le Dictionnaire de Chimie photogra- 
phique de M. Fourtier, etc., elle comprend une serie 
de monographies ndcessaires k celui qui veut 6tudier 
t, fond un precede et apprendre les tours de main 
indispensables pour le mettre en pratique. Elle s'a- 
dresse done aussi bien k I'amateur qu'au profession- 
nel, au savant qu'au praticien. 
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Davanne. — La Photographic appliquie ^u± Sciences. Grand 
in-8; 1881. Ifr. 25 c. 
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Davanne. — Nicephnre Niepce^ inventeur de la Photographic . 
Conference f aite ^ Chalon-sur-Sa6ne pour rinaupuration de 
la statue de Nicephore Niepce, le 2'2 juia 1885. Grand in-8, avec 
un portrait en phototypie; 1885. 1 fr. 25 c. 
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Trutat (E. ). — Ti^aite pratique des agrandissements photogra* 
phiques. 2 vol. in-18 jesus, avec nombreuses figures ; 1891. 

!'• Partie : Obtentlon des petits cliches. 2 fr. 75 c. 
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Gong^ds international de Photographie (Exposition uni- 
verselle de 1889). — Rapports et documents publics par les 
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Chaque volume se vend separdment 14 fr. 
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jesus; 1888. 2 fr. 50 c. 
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In-18 jesus ; 1888. 2 fr. 50 c 
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Geymet. — Traite pratique de grauure hiliographigiie et de 
galvanoplaatie. 3* Edition. In-lS j^sus; 1885. 3 fr. 50 c 

Greymet. — Traits pratique do Photogravure 8ur zinc et aur 
cuivre. In-18 jesus; 1886. 4 fr. 50 c 

Greymet. — Trait6 pratique de gravure et d'impression sur zinc 
par lea precedes hiliographiques. 2 volumes in-18 jesus; 1887. 

On vend s^par^ment : 
!»•• Partie : Preparation du zinc. 2 fr. 

II« Partie : Mdtnodes d'impression. — Proc^d^g inddits: 3 fr. 

Geymet. — Traite p7'atique de gravure en demi-teinte par 
I'mtervention exclusive du clicM photographique. In-18 i^sus ; 
1888. 3 fr. 50 c. 

Geymet. — Traite pratique de gravure aur ven'e par lea procedes 
Mliographiquea. In-18 j^sus ; 1887. 3 fr. 75 c. 

Geymet.— Traite pratique dea emaux photographiquea. Secrets 
(tours de main, formules, palette complete, etc.) it Tusage du 
photographe emailleur aur plaquea et aur porcelainea. 3* Edi- 
tion. *In-18j6su8; 1885. 5 fr. 

Geymet. — Traite pratique de Ceramique ptiotographique. 
Epreuves Irishes or et ardent (Complement du Traits dea dmaux 
photographiquea). In-18 ]6sus; 188d. 2 fr. 75 c. 

Geymet. — Heliographie vitrifiable. Temperatures, Supports 
perfectionn^a, Feux de coloria. In-18 j6sus; 1889. 2 fr. 50 c. 

Greymet. — Traits pratique de platinotypie, aur emaily «ur ppr- 
celaine et sur verre. In-18 j^sus; 1889. 2 fr. 25 c. 

La Baume PIuTliiel (A. de) — Le diveloppement de Vimage 
latente (Photographie aug61atinobromured\sirgent). In-18iesu8; 
1889. 2 fr. 50 c. 

La Baume PIuvineI(A. de). —Le Temps de pose (Photogra- 

?hie au g^latinobromure d'argent). In-18 j^sus, avec figures; 
890. 2 fr. 75 c. 

La Baume Pluvinel (A. de). — La formation des images pho- 
tographiques (Pliotographie au g61atmobromure d'argent). In- 
18 jesus, avec figures dans le texte; 1891. 2 fr. 75 c 

Londe (A.), Chef du service photographique a la Salpetri^re. 
— La Photographie instantanee. 2« edition. In-18 jesus, avec 
belles figures ; 1890. 2 fr. 75 c. 

Londe (A.). —La Photographie dans les ArtSy les Sciences et 
I'Industrie. In-18 j6sus, avec specimen; 1888. 1 fr. 50 c. 

Londe (A. ). — Traits pratique du diveloppement. Etude raison- 
nee des divers r6v61ateurs et de leur mode d'emploi. 2« edition, 
revue et augmentee. In-18 jesus, avec figures et 4 doubles 
planches en photocollographie ; 1892. 2 fr. 75 c. 

Robinson (H. -P.). L*Atelier du photographe. La meilleure 
forme d'atelier, Fonds et accessoires. Ecteiragfe, pose et arran- 
gement du module. Traduit de I'anglais par Hector Colard, 
membre de TAssociation beige de Photographie. Grand in-8, 
avec figures ; 1888. 3 fr. 50 c . 
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Robinson (H.-P. ). —La Photographie en plein air. Comment le 
photographe devient un artiste. Traduit de I'anglais par 
Hector Colard. 2« edition. 2 volumes grand in-8 ; 1889. 5 fr. 

On vend separement: 
.!'• Partie. — Des plaques a la gelatine. —Nos outils. — De la 
composition. — De I'ombre et de la lumiere. — A la cam- 

Sagne. — Ce qu'il faut photographier. — Des modeles. — 
le la genese d'un tableau. — De I'origine des idees. Avec 
figures dans le texte et ? planches phototyp. 2 fr. 75 c. 

Partie. —Des sujets. — Qu'est-ce qu'un paysage? — Des 
figures dans le paysage. — Un effet de lumiere. — Le Soleil. 
— Sur terre et sur mer. — Le Ciel. — Les animaux. — Vieux 
habits ! — Du portrait fait en dehors de Tatelier. — Points 
forts et points faibles d'un tableau. — Conclusion. Avec 
figures et 2 planches phototy piques. 2 fr. 50 c . 

Soret (A.)i Professeur au lyc6e du H&vre. — Optique photogra^ 
phique. Notions necessaires aux photographes amateurs. 
Etude de I'objectif. Applications, ln-18 jesus, avec figures; 
1891. • 3 fr. 

Trutat (E.), Docteur fes sciences, Directeur du Mus6e d'His- 
toire nalurelle de Toulouse. — Impressions photographiqiics 
aux encres grasses. Traits pratique de Photocollographie 
iL I'usage des amateurs. In-18 j6su8, avec nombreuses figures 
et 1 planche en photocoUographie ; 1892. 2 fr. 75 c. 

Trutat (E. ). — Traite pratique des agrandissements photogra- 
phiques. 2 vol. in-18 j6sus, avec nomt)reuses figures ; 1891. 
!'• Partie : OlJtentlon des petits cliches. 2 fr. 75 c. 

1I« Partie : Agrandissements. 2 fr. 75 c. 

Vidal {L6on). — Manuel du touriste photographe. 2 volumes 
in-18 jesus, avec nombreuses figures. Nouvelle edition, revue 
et augmentee ; 1889. 10 fr. 

On vend separement : 

!'• Partie : Couches sensibles negatives. — Objectifs. — 

Appareils portatifs. — Obturateurs rapides. — Pose et 

Photometric. — Developpement et fixage. — Renfor(jateurs 

et r^ducteurs . — Vernissage et retouche des n6gatifs . 6 fr . 

II* Partie : Impressions positives aux sels d'argent et de pla- 
tine. — Retouche et montage des epreuves. — Photographio 
instantanee. — Appendice indiquant les derniers perfec- 
tionnements. — Devis de la premiere depense k faire pour 
I'achat d'un materiel photographique de campagne etprix 
courant des produits. 4 fr. 

Vidal ( Li6on). — ManueZ de l'07'thochromatisme. In-18 i^sus, 
avec figures et 2 planches, dont une en photocoUographie ct 
un spectre en couleur ; 1891 . 2 tr. 75 c . 

Vienille (G. ). — Nouveau Guide pratique du photographe ama- 
teur. 3« 6dit., refondue et beaucoup augmentee. In-18 jesus 
avec figures ; 1892. 2 fr. 75 c. 

Wallon (E.), Professeur de Physique au lycee Janson do 
Sailly. — Traite elemenlaire de Vobjectif photographigiic. 
Grand in-8, avec 135 figures; 1801. 7 fr. 50 c. 
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DumoiUln. — Les Couleurs reproduites en Photographie. Histo- 
rique, theorie et pratique. In-18 jesus ; 1876. 1 fr. 50 c. 

Damouim. — La Photographie sans maitre. In-18 j^sus, avec 
agures;1890. Ifr. 75 c. 

Forest tMax), R6dacteur en chef du Photo-Courrier. — Ce 
qu'on pent faire auec des plaques voilees { Photocoliographie. 
Plaques positives au chlorobromure d'argent, etc.). In-fS iesus: 
1893. Ifr. 

Jardln (Georges). — Recettes et conseiU in^dits ^ Vamateur 
photoyvaphe. in-lS jesus; 1893. . I fr. 25 c. 

Klary, Artiste photographe. — L'Art de retoucher les n^gaUfs 
photographiques.Z^Q&itiQti. In-lSjesus, avec figures; 1894. 2 fr. 

Vidal {L6011), Officier de I'lnstruction publigue, ^rofesseur i 
TEcole nationale des Arts decoratifs. — Tfait^ pratique de 
PhototypieyOVL Impression k I'encre grasse sur couche de gela-, 
tine. In-18 jesus, avec belles tigures sur bois et specimens; 
1879. ^ 8fr. 

Vidal (lidon). — Traits pratique de PJiotoglyptiey avec et sans 
presse hydraulique. In-18 jesus, avec 2 planches photogly- 
ptjques et nombreuses figures; 1881. 7fr. 




sensibility des produits, du diametre du diaphragme et du pou- 
voir reducteur moyen des objets a reproduire. 2* edition. In-18 
jesus, avec Tables ; 188i, 

Broche 2 fr. 50 c I Cartonne. .... 3 fr. 50 c. 

Vidal (Li^on). .— PhotomHre negatif^ avec une Instruction. 
Renferme dans un etui cartonn^. 5fr. 

Vidal (Li6on). — La Photographie appliquee aux arts indu' 
. striels de reproduction. In-18 jesus, avec figures;. 1880. 1 fr. 50 c. 

Vidal (Ij6on). -^ La Photographie des debutants. Precede negatif 
et positif. 20 edition. In-18 jesus, avec fig.; 1890. 2 fr. 75 c. 

Vidal (Li^on). --^ Manuel pratique d'Orthochromatisme. In-IB 
j6sus, avec figures et deux planches, dont une en photocolio- 
graphie et un spectre en couleur ; 1891. 2 fr. 75 c. 

Vidal (Li6on). — Trait6 praticiue de Photolithographic ( Photoii- 
tho^^raphie directe et par voie de transfort. Photozincographie. 
Photocoliographie. Autographic. Photographie sur bois et sur 
m6tal ii graver. Tours de main et formules diverses). In-18 
j6sus, avee 25 iiijures,2 planches et specimens de papiers aufo- 
graphiques; 1893. 6 fr. 50 c. 

Paris. —Imp. Qauthier-YiUars ct flls, '55, qua! des Qrands-Augustins. 
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